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La presente invention conccrne des compositions 
polymerisables a base de copolymeres de methacry- 
late de methyle/ epoxydes. 

Seltin rinvention. la demanderesse fournit des 
compositions polymerisables qui comprennent un 
copolymere de methacrylate de methyle avec de 1 
a 15 % en poids d'un compose epoxy ethenoide 
polymerisable, an plastifiant polymere, un agent de 
ratification pour le compose epoxy et un solvanL 
Le compose ethenoide polymerisable copolyme- 
rise avec le methacrylate de methyle est de prefe- 
rence le methacrylate de glycidyle. On peut avoir 
recours a d'autres composes epoxy, comprenant 
i'acrylale de glycidyle, le crotonate de glycidyle, le 
glycidyl allyl ether- 

On peut avoir recours a de faibles proportions 
de composes ethenoides polymerisables dans le poly- 
mere, par exemple, des esters acryliques ou des 
esters methacryliques (autres que methyle). 

Le plastifiant des compositions polymerisables de - 
la presente invention est de preference un polyester 
mixte liquide forme par la condensation d'un gly- 
col, d'un acide ahphatique dicarhoxylique et d'un 
acide aromatiqoe monocarboxylique et facultative- 
ment aussi d'un acide aliphatique monocarboxyli- 
que ou de melanges de ceux-ci, ainsi que le decrit 
plus completement le brevet francais n° 1.118.477 
du 17 decembre 1953. Ainsi, le plastifiant peut 
etre, par exemple, un polyester mixte liquide forme 
a partir de 1 ethylene glycol, du 1: 2-propylene gly- 
col, du diethylene glycol ou du 1: 3-butyiene glycol, 
et de lacide succmique, giutarique, adipique, me- 
thyladipique, pimelique ou snberique, et de l'acide 
benzoique, toluique ou chorobenzoique, et faculta- 
tivement de l'acide laurique, palmitique, stearique 
ou oleique ou de melanges des acides gras derives 
d'huiles vegetales ou animales ou d'acides de la 
colophane. 

L'agent de' retification pour le compose epoxy 
peut etre un catalyseur pour la ratification simple 
des groupes epoxy, ou il peut etre un compose poly- 
fonctionncl qui retifie le compose epoxy par reac- 
tion avec deux groupes epoxy sur deux molecules 



separees. Certains calalyseurs peuvent egalement 
agir en partie a titre de composes polyfunctionnels 
de retification. A titre de catalyseur, on peut avoir 
recours a diverses substances basiques. Ces cata- 
lyseurs varient enormement en ce qui concernc leur 
reactivite. Un catalyseur particulierement efficace 
est la triamine tertiaire 2:4: 6-tri<dimethylamino- 
ethyljphenol. D'autres excellents catalyseurs sont 
les produits de condensation des biguanides avec 
des polyalkylene polyamines, par exemple le pro- 
duct de condensation de la phenylbiguanide avec la 
letramethylene pentamine. D'autres catalyseurs 
amino primaires, secondaires et tertiaires auxquels 
on peut avoir recours comprennent la diethylene- 
triamine, la 2 :5-dKdimethyIaminomethyl )-quino- 
line la N: N-dimethylcyclohexylamine, la N -.dime- 
thyl Wylamine, la N : N : N' : N^tetramethylhexa- 
methylenediamine, la 2-Cdimethylaraiiiomethyl)-cy- 
clohexanone, la phenyl 24dimethylamino) -ethyl 
cetone, le di-L2-ldi-ethylainino)ethyl] adipate, la N- 
etfayihexamethyleneimine, rhexamethyteneimine, et 
ia N-niethylbenzylamine. 

D'autres catalyseurs basiques auxquels on peut 
avoir recours comprennent des hydroxydes d'ammo- 
nium quaternaires, par exemple l'hydroxyde de 
benzyl trimahyUtrunonium. 

Selon leur stability a la chaleur, les hydroxydes 
d'ammonium quaternaires peuvent etre actiis 
comme tels ou en vertu des amines tertiaires^ qui se 
forment par decomposition. D'aulres sels d'ammo- 
nium quaternaires iacilcment decomposable*, qui se 
decomposed au chauffage pour donner des amines 
tertiaires, peuvent etre egalement utilises, par exem- 
ple les carbonates d'ammonium quaternaires ou les 
sels d'acides carboxyliques ou de phenols, par 
exemple Tacetate de benzyltrimetbylaminonium ; ou 
toute autre substance .qui se decompose au chauf- 
fage ou par reaction avec les epoxydes pour donner 
des inatieres basiques, par exemple des^ sels 
famine, tels que le sel de piperidine et 1 acide 
pentainethylenedithiocarbamique. 

A titre de compose polyfonctionnel pour retifier 
le compose epoxy, on peut avoir recours a des 
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poiyamines, par exemple le diethylene triamine, | 
l'hexametbylene diamine, la decam&hyiene diamine, 
la triglycol diamine, ia bis-hexamethylene diamine, > 
le 1 : fMiiamino-e-methyiheptane, des diphenols, par 
exemple le bis-<4-hydrox>-pbenyijdimethyl methane, 
le bis-l4-hydroxyphenylimetbyl ethyl methane, le 
beta : beta - bis-(4-bydroxypbenyl-delia-methyipen- 
lane. des acides dicarboxyliques, par exemple 
1 acide adipique, des polyamides, en particulier 
ccUes provenant d'acides dimerises, par exemple 
rhuiie de graine de soja condensee a {'aide de poly- 
amines, i » • 
A titre de solvant des compositions de polymeri- 
sation, on peut avoir recourspar exemple au xylene, 
au butanol. aux cetones telles que la methyl ethyl 
celonc, a des esters tels qne Tacetate d'ethyle ou a 
de? melanges de ceux-ci. 

La quantite de plastifiant utilisee dans les com- 
positions peut etre comprise entre 5 ^ et 100 % 
du poids du copolymere. ^ 

On peut preparer des compositions polymer lsa- 
bles en melangeant ies ingredients dans un ordre 
queiconque. de preference en ajoutant le plastifiant 
a la solution du copolymere, puis en ajoutant 
r agent de ratification. Elles sont utiles a titre de 
compositions de revetement pour etre apphquees 
sur des surfaces par pulverisation on a la brosse, 
suivi d'etuvage a une temperature comprise^ entre 
60 el 120° C. On peut inclurc egalement d'autres 
ingredients generalement utilises dans des composi- 
tions de revetement, par exemple des pigments tels 
que le bioxyde de ritane, des oxydes de fer, etc 

L'invention est iHustree mais non limitee par les 
exemples suivants dans lesquels les parties sont en 
poids i 

Exemple 1. — On peut obtenir la base de pig- 
ment suivante en broyant ensemble dans un broyeur 

a boulets : m , 

Solution copolymere de methacrylate de methyle/ 
glycidyle 1.95/5): 100 parties; 

Adipate de polypropylene module par 1 acide 
beuzuique : 50 parties; 

Xylene : 180 parties; 

Butanol : 20 parties; 

Bioxyde de titane rotile : 75 parties. 

Apres la dispersion du pigment, on ajoute 6 par- 
ties de diethylene triamine. Apres application sur 
ie metal, on etuve pendant trois quarls dTieure a 
120 °C pour effectuer la polymerisation. Le revete- 
ment ainsi obtenu presente un bon brillant et une 
bonne resistance a ['alteration. ^ 

On prepare comrae suit le copolymere de metna- 



crylate de methyle/glycidyle utilise dans cet exem- 
ple : 

On agite un melange de 95 parties de methacry- 
late de methyle, 5 parties de methacrylate <*e efrci- 
dyle, 2,5 parties d'alpha : alpha'-azodiisobutyroni- 
trile et 60 parties de xylene, et on le chauffe a 
90 °C pendant une heure, a rexpiration de laquelle 
on eleve la temperature a 115 °C pendant 16 heures 
encore. On ajoute 65 parties de xylene et on laisse 
la solution refroidir. 

Exemple 2. — On repete Fexemple 1, mais en 
appliquant 100 parties de copolymere de inetbacry- 
late de methyie/acrylate de ^ycidyle (95/5) au lien 
du copolymere dc methacrylate de methyle/glyei- 
dyle, 

Le revetement ainsi obtenu possede une bonne 
adherence au metal et un bon brillant. 

On prepare comme suit le copolymere de metba- 
crylate de methyie/acrylate de glycidyle utilise dans 
cet exemple : m 

On agite nn melange de 116 parties de metha- 
cryiate de methyle, 7 parties d'acrylate de glyeidyle, 
4. parties d'azodiisobutyronitrile et 34 parties de 
xylene, et on ie chauffe a 90-110 °C pendant une 
heure. a l'expiration de laquelle on chauffe le me- 
lange pendant 15 heures a 110-120 °C On ajoute 
45 parties de xy lene et on laisse la solution refroi- 
dir. 

RESUME 

Compositions polymerisables caractcrisees par 
les points suivants, separement ou en combinai- 

sons : m 

1° Elles comprennent un copolymere de metha- 
crylate de methyle avec de 1 a 15 # en poids d'un 
compose epoxy ethenoide polymerisable, un plasti- 
fiant polymere, on agent de ratification pour le 
compose epoxy et un solvant; 

2° Le compose epoxy etbenoTde polymerisable est 
ie methacrylate de glycidyte; 

3° Le plastifiant polymere est nn polyester mixte 
liquide forme par la condensation d'un glycol, d'un 
acide aliphatique dicarboxylique et d'uu acide an.- 
matique monocarboxylique, et facultativement aussi 
d'un acide aliphatique monocarboxylique ou de 
melanges de ceux-ci; 

4° La quantite de plastifiant utilisee est comprise 
entre 5 % et 100 % du poids du copolymere. 

Socttt* dite -. 
IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES Limited. 

Par ftoennilaa * 

Soxokkot, Rikuy & Blcjedhx. 
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